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W uzupełnieniu danych związanych z rozkładem termicznym azota- 
nów lantanowców, przedstawionych w poprzedniej pracy [4], dołączamy 
z kolei wyniki badań odnośnie uwodnionych azotanów samaru, gadolinu 
i erbu. 

Quill, Robey [10] oznaczyli temperatury topnienia tych związ- 

ków: 

Sm (NO3;);* 6H;O t=78—79°C 

Gd (NO;);* 6H,O t=91°C 

Gd (NO;); 5H;O +t=92°C 

Er (NO;);:6H,O t=100°C 
Wymienione hydraty azotanów, według Moellera i Aftandilia- 
na [9], tracą wodę krystalizacyjną pod wpływem ogrzewania i przekształ- 
caja się w zakresie temp. 150—300°C w zasadowe azotany. O pięciowod- 
nym azotanie gadolinu, krystalizującym w układzie jednoskośnym, wspo- 
mina Sarkar [11]; uzyskał on także azotan gadolinu, który przedstawił 
wzorem: 3Gd,O;' 4N;O;' 20H;0. O tworzeniu się trwałych na powietrzu 
azotanów lantanowców o składzie Ln,O;(NO;), publikował również 
Marsh [8]. 

Dutta [5] w wyniku badań za pomocą miareczkowania termometry- 
cznego i rozkładu termicznego zasadowych azotanów lantanowców cięż- 
szych (Y, Yb i Gd) stwierdził, że w wyższych temperaturach ulegają one 
przekształceniu, tworząc produkty o składzie analogicznym 3Ln,O;- 4N2Os. 
Przy tym Dutta zwrócił uwagę na fakt, że gadolin jest pierwiastkiem 
jak gdyby pośrednim pomiędzy lantanowcami lżejszymi i cięższymi, a je- 
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go azotan podczas termicznej dysocjacji może przyjmować także struktu- 
rę azotanów zasadowych GdONO; i ,,ponadzasadowych” Gd>O3* 2GdONO3. 

Według badań Marsha [8] zasadowy azotan samaru przyjmuje tyl- 
ko formę przedstawioną wyżej dla lantanowców ciężkich. Wendlandt 
{12] również zwrócił uwagę, ze sześciowodny azotan samaru podczas dy- 
socjacji termicznej zachowuje się inaczej od analogicznych azotanów lan- 
tanu, prazeodymu i neodymu, mianowicie Sm(NO3);* 6H,O rozkłada się z 
równoczesnym oddawaniem wody krystalizacyjnej wprost do SmONO, 
i następnie do tlenku samaru, bez przyjęcia postaci bezwodnego azotanu 
samaru. 

Rozkład termiczny sześciowodnego azotanu samaru badali także A m- 
brozij i Lucznikowa [1], którzy stwierdzili, że wydzielanie wo- 
dy następuje w zakresie temp. 70—400°C, azotan samaru rozkłada się w 
430°C do tlenoazotanu według reakcji: 2Sm(NO3);-+ 4£NO++ O; i przy dal- 
szym ogrzewaniu zachodzi całkowity rozkład w temp. 540°C do trójtlenku 
samaru: 25mONO,=Sm,0;+2NO,+0. 

Cziżikow, Rabinowicz i Subbotina [3] przebadali roz- 
kład uzyskanego gadolinu o składzie Gd(NOs)3,1°5,3H,O, zawierającego za- 
nieczyszczenia poniżej 0,01%. W oparciu o krzywe termograficzne DTA i 
rentgenogramy produktów rozkładu termicznego oraz badania przenikli- 
wości magnetycznej tych związków w odpowiednich temperaturach, au- 
torzy ci stwierdzili, że dehydratacja badanej soli jest dwustopniowa w 
100—147°C i 147—305°C; następnie w zakresie 305—513°C azotan ga- 
colinu rozkłada się z wytworzeniem tlenku gadolinu, z tym że w począt- 
kowym stadium do 378°C następuje zmiana struktury krystalicznej azo- 
tanu gadolinu z wydzieleniem części tlenków azotu, a od 378 do 513°C 
powstają tlenki gadolinu; w 520°C pozostaje czysty produkt Gd,Os. 

Wendlandt i Bear [18] przeprowadzili badania nad termicznym 
rozkładem wielu uwodnionych soli lantanowców cięższych, obejmujących 
między innymi czterowodne azotany gadolinu i erbu. Według tych au- 
torów Gd(NO3);' 4H;O podczas termicznej dysocjacji zachowuje się analo- 
gicznie do azotanu samaru, przechodzi wprost w zasadowy azotan GdONO;, 
ale na krzywej DTA nie uzyskuje się wyraźnego odcinka horyzontalnego 
odpowiadającego temu stanowi. W temp. 585°C tworzy się produkt sta- 
nowiący według tych badaczy prawdopodobnie mieszaninę Gd,O; i 
GdONO;, której skład raczej przypadkowo odpowiada stechiometryczne- 
mu połączeniu z przypisanym mu wzorem Gd;O;*'GdONO;. Tlenek gadoli- 
nu uzyskuje się powyżej 700°C. 

Babiczeskaja i Perelman- [2] opierając się na termograwi- 
metrycznych badaniach czterowodnego azotanu gadolinu, wykazali, że sól 
ta topi się w 90°C, ogrzewana nadal do 232° posiada jeszcze dwie wody 
w drobinie; od 370°C zaczyna się rozkład azotanu, w zakresie 416—448°C 
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utrzymuje się jako GdONO;. Kolejne zaobserwowane efekty doprowadzi- 
ły autorów do wniosku, że tworzy się produkt o wzorze Ln,O;(NOs)2 i po 
ostatnim efekcie endotermicznym od 582°C powstaje tlenek gadolinu. 

Tematykę rozkładu termicznego azotanu gadolinu podjęli także Dwo- 
rnikowa, Sewostjanow i Ambrożij [6], stosując do badań 
termograficznych pirometr Kurnakowa i derywatograf Paulik-Paulik-Er- 
dey. Autorzy ci stwierdzili, że na uzyskanych przez nich derywatogra- 
mach Gd(NO;);' 4H,O, ogrzewanego z szybkością 10° na minutę, wykaza- 
ne jest 6 endotermicznych efektów. Pierwszy z efektów (podwójny) wska- 
zuje na topnienie substancji (90°) i częściowy jej rozkład (110°) z wydzie- 
leniem 1,87% tlenków azotu. W 220°C obserwuje się utratę masy w 21,25%; 
w 410°C zachodzi wydzielanie brunatnych tlenków azotu i w tej tempe- 
raturze produkt jest już całkowicie odwodniony, a ogólna utrata masy 
wynosi 45,62%. Następne etapy w 510 i 610°C — to wydzielanie tlenków 
azotu, a ogólna utrata masy 56,87%. Powyżej 610°C nie obserwuje się już 
strat masy substancji, jedynie efekt endotermiczny w zakresie temp. 740— 
820°C; badany debeyogram powstałego produktu w temp. 760—780°C 
wskazywał na wyraźną strukturę Gd,O3. 

Na temat termicznej dysocjacji azotanu erbu jest o wiele mniej danych 
w literaturze. Wendlandt i Bear [13] doświadczalnie stwierdzili, 
że wyniki w przypadku azotanu erbu są zasadniczo podobne do wyników 
rozkładu termicznego azotanu gadolinu, a ich krzywe termograficzne róż- 
nią się przede wszystkim tym, że na krzywej DTA azotanu erbu nie uzys- 
kuje się poziomego odcinka, odpowiadającego mieszaninie tlenku i tleno- 
azotanu erbu; tlenek erbu w badanych warunkach tworzył się w zakresie 
500—600°C. Według badań Kato [7] Er;O; uzyskuje się w temp. 680°C. 


CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA 
Odczynniki chemiczne 


Badane azotany uzyskiwano z tlenków poszczególnych lantanowców 
Sm,0;, Gd,O; i Er,O; (wszystkie o czystości 99,8% produkcji Katedry Che- 
mii Nieorganicznej UMCS) przez roztwarzanie ich na gorąco w kwasie azo- 
towym i odparowanie roztworów na łaźni wodnej aż do pojawienia się 
pierwszych kryształów. Końcową krystalizację azotanów przeprowadzo- 
no w suszarce próżniowej w temp. 20?C i próżni 0,05 atm. 

Analitycznie stwierdzono, że uzyskano tym sposobem następujące hy- 
draty azotanów |lantanowców: Sm(NO3);* 6H;O0, Gd(NO;); 5H;O oraz 
Er(NO3)3: 4H>O. 


136 Michalina Dabkowska, Anna Broniszewska 
Aparatura 


Badania termicznego rozkładu poszczególnych azotanów lantanowców 
Sm, Gd i Er wykonano przy pomocy derywatografu typu OD 102, syste- 
mu F. Paulik-J. Paulik-L. Erdey, produkcji MOM-Budapeszt. 

Tok postępowania był analogiczny do opisanego w poprzedniej pracy 
[4]. Do badań użyto zwykłe tygielki platynowe z wgłębieniami na termo- 
parę oraz tygielki złożone z 5 płaskich talerzyków platynowych warstwo- 
wo nałożonych na cienką rurkę platynową, otaczającą termoparę podczas 
pomiaru derywatograficznego. 


OMÓWIENIE WYNIKÓW 
Termiczna dysocjacja azotanu samaru 


Zakresy temperatur przekształcania się azotanu samaru w poszczegól- 
ne produkty pośrednie podczas jego termicznej dysocjacji do tlenku sa- 
maru okazały się najwyraźniejsze na derywatogramach przeprowadzo- 
nych pomiarów, gdy próbki badanego Sm(NO;);' 6H;O były umieszczone 
w tyglu złożonym z pięciu płaskich talerzyków platynowych (ryc. 1). 

Sześciowodny azotan samaru, badany w naszych warunkach, tracił 
jedną drobinę wody krystalizacyjnej poniżej 70°C, następnie zaczynał to- 
pić się w 79°C z równoczesnym stopniowym oddawaniem pozostałej wo- 
dy krystalizacyjnej. Całkowita dehydratacja następuje ok. 200°C, ale azo- 
tan w stanie bezwodnym nie jest trwały i ulega dalszym przekształce- 
niom z wydzielaniem tlenków azotu. W zakresie tylko kilku stopni około 
temperatury 370°C utrzymuje się tlenoazotan samaru, który nadal ogrze- 
wany rozkłada się częściowo do tlenku w zakresie 380—435°C, tworząc 
produkt o składzie Sm,0;+2SmONO;. Rozkład kończy się w temp. ok. 
580°C całkowitym przekształceniem azotanu w tlenek samaru. 

Porównanie wyników naszych z wynikami Ambrożego i Lucz- 
nikowej [1] wykazuje dużą zgodność pod względem stwierdzenia two- 
rzenia się tlenoazotanu samaru jako produktu przejściowego oraz tempe- 
ratury całkowitego jego rozkładu do tlenku samaru. Natomiast tempera- 
tura całkowitej dehydratacji azotanu samaru wykazana przez nas jest o 
wiele niższa od wskazanej przez Ambrożego i Lucznikową; nie ma ona 
jednak zasadniczego znaczenia, gdyż, jak stwierdzono, bezwodny Sm(NO;); 
jest rzeczywiście bardzo nietrwały i rozkłada się dalej do SmONO;. 

Wendlandt w swoich pomiarach w ogóle nie zaobserwował przej- 
ścia w stan bezwodny azotanu samaru [12]. Zastosowanie specjalnego ty- 
gla w pomiarach derywatograficznych pozwoliło nam na uchwycenie za- 
kresu temperatur istnienia bezwodnego Sm(NO3);. 
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Sm NO,);6H,0 


Wskazania gałwanometrów 


5O 100 450 200 250 300  350minut 


Ryc. 1. Derywatogram Sm(NO;3)s' 6H,0 
m=300 mg; szybkość ogrzewania V=1,5°C/min. 
czułości: TG=200 mg, DTG=1:5, DTA=1:10 
(tygiel złożony z 5 płaskich talerzyków platynowych) 


Termiczna dysocjacja azotanu gadolinu 


Na uzyskanych krzywych TG, DTG i DTA termicznej dysocjacji pię- 
ciowodnego azotanu gadolinu (ryc. 2) zaznaczona jest bardzo wyraźnie 
temperatura topnienia badanej substancji (92°C) i rozkład hydratu w za- 
kresie temp. 75—410°C z utratą masy, odpowiadającej wydzielonej wo- 
dzie krystalizacyjnej i części tlenków azotu, aż do wytworzenia się tleno- 
azotanu gadolinu, jedynego nieco trwalszego produktu pośredniego, któ- 
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Tab. 1. Termiczna dysocjacja azotanu samaru 


(m)=300 mg) 
Zakres temp. Am = Teoret. 
°C mg dz, Skład substancji w 
6 
20— 50 0 132,0 Sm(NO;), - 6 H.O 132,1 
50— 70 10 127,6 
70— 75 0,5 127,3 Sm(NO;); - 5 H,O 126,8 
75—200 62,5 104,3 Sm(NO;); © 1 H,O 105,4 
200—210 1 102,7 Sm(NO;); 100,0 
210—270 12 98,5 
270—370 69 68,0 
370—380 0,5 67,9 SmONO, 67,9 
380—435 20,5 59,0 Sm.O; - 2 SmONO; 59,8 
435—500 6 56,3 Sm.O; - SmONO; 55,9 
500—580 10 51,9 
> 580 0 51,9 Sm:0; 51,8 


ry utrzymuje swoją masę bez zmian w zakresie 410—430°C. Natomiast 
nie zaobserwowano na krzywej TG poziomego odcinka odpowiadającego 
bezwodnemu Gd(NO3);; tylko zmiana kierunku nachylenia krzywej TG i 
równocześnie zerowe położenia odpowiednich punktów na krzywych DTG 
i DTA, przypadające w temp. 340°C, mogłyby świadczyć o kończącej się 
reakcji dehydratacji i wszczętej reakcji rozkładu azotanu z wydzieleniem 
tlenków azotu. 

Dalsza analiza krzywych derywatograficznych wskazuje, że od 430° 
do 530° następuje rozkład tlenoazotanu do wytworzenia produktu o skła- 
dzie GdO; GAONO;, który utrzymuje swoją masę w obrębie kilku stop- 
ni i w końcowym etapie od 540°C przekształca się w tlenek gadolinu. W 
badanych przez nas warunkach całkowite przekształcenie w tlenek na- 
stępuje w 630°C. 

W przypadku termicznej dysocjacji azotanu gadolinu największą zgod- 
ność w porównaniu z naszymi wykazują wyniki Wendlandta i Be- 
ara [13]. O możliwości powstawania zasadowego i ponadzasadowego azo- 
tanu gadolinu twierdził także Dutta [5], z tym że oznaczony przezeń 
stosunek tlenku do tlenoazotanu gadolinu wynosił jak 1:2. W badanych 
przez nas warunkach częściej uzyskiwałyśmy produkty o składzie zbliżo- 
nym do wykazywanego przez Wendlandta, czyli w stosunku Gd,O;: 
:GdONO;=1:1, ale bywały przypadki uzyskania przez nas produktu. 
przejściowego o składzie wymienionym przez Dutta. Do rozstrzygnięcia 
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Gd(NO,),°5H,0 


Wskazania galwanometrów 


25 50 75 400 125 150 minut 


Ryc. 2. Derywatogram Gd(NO;);: 5H;O 
m=300 mg; szybkość ogrzewania V=4,5°C/min. 
czułości: TG=200 mg, DTG=1:5, DTA=1:10 


dyskusji, czy tego typu produkty dysocjacji należą do związków, czy też 
stanowią po prostu mieszaninę tlenku i tlenoazotanu o przypadkowej pro- 
porcji stechiometrycznej, należałoby przebadać dokładniej struktury tych 
połączeń. W każdym razie można podkreślić powtarzalność powstawania 
tego rodzaju produktów wraz z wyraźnymi na derywatogramach efektami 
cieplnymi dla omawianego etapu reakcji rozkładu. 

Według danych Babiczeskiej i Perelmana [2], bezwodny 
azotan gadolinu przekształcał się w GdONO; i następnie w Gd,O3;(!)(NOs)2, 
niespotykany w zadnej z poprzednich prac. 
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Tab. 2. Termiczna dysocjacja azotanu gadolinu 


(mę=300 mg) 

Zakres temp. Am Z 7 7 Teoret 
°C mg o% Skład substancji % 
20— 75 0 126,2 Gd(No;); © 5 H,O 126,2 

75—100 5 124,1 
100—250 41 106,9 [Gd(NO,); - 1 H,O] 105,2 
250—340 28 95,1 
340—410 64 68,2 
410—430 1 67,7 GdONO; 68,5 
430—530 21 58,9 
530—540 1 - 58,6 Gd:O; * GGONO; 58,0 
540—630 13 53,0 


> 630 1 52,6 Gd»O; 52,8 


Cziżikow, Rabinowicz i Subbotina [3] dołączyli w swo- 
jej publikacji tabelę z wynikami analizy chemicznej produktów dysocja- 
cji termicznej azotanu gadolinu badanych w 29°C — 36,0% Gd i 9,1% N, 
w 310°C — 66,9% Gd i 5,06% N oraz w 520°C — 84,9% Gd i 0,0% N. Opie- 
rając się na przedstawionych wynikach analizy, można wnioskować (na- 
sze wyliczenia), że w temp. 29°C autorzy uzyskali Gd(NO3);* 5H,O; w temp. 
310°C — GdONO; (teoret. 66,9% Gd i 5,1% N) oraz w 520°C najprawdo- 
podobniej jeszcze nie uzyskali całkowitego rozkładu do tlenku Gd,O; 
(teoret. 86,8% Gd). W każdym razie wynik analizy chemicznej w temp. 
310°C potwierdza tworzenie się tlenoazotanu gadolinu, zgodnie z innymi 
badaczami, czego sami autorzy nie podkreślili w swoich wnioskach. 

Derywatogramy Gd(NO;);* 3H;/O uzyskane przez Dwornikowa, 
Sewostjanowa i Ambrożego [6] przy pomocy takiego samego 
aparatu, jaki był przez nas stosowany, zostały zinterpretowane przez tych 
autorów wyłącznie od strony efektów endotermicznych, zachodzących 
podczas dysocjacji azotanu gadolinu, bez określenia składu produktów 
przejściowych. Fakt ten upoważnił nas do omówienia naszych badań de- 
rywatograficznych tego związku (podjętych zresztą niezależnie i jeszcze 
przed poznaniem publikacji Dwornikowej i współprac.), z wykazaniem za- 
kresu temperatur istnienia produktów przejściowych rozkładu. Dwor- 
nikowa i współprac. [6] ograniczyli się tylko do notatki stwierdzają- 
cej, że ich wyniki składu produktów przejściowych pokrywają się z wy- 
nikami przedstawionymi przez Babiczeska i Perelmana [2]. 
Potwierdzenie wyników prowadzi w rezultacie do zaakceptowania przez 
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nich przejściowej formy substancji GdsO;(NO3)2, którą, naszym zdaniem, 
należałoby sprostować i wytłumaczyć najprawdopodobniej omyłką dru- 
karską, niestety powtórzoną kilkakrotnie w tekście pracy [2]. Według nas, 
chodzi tu chyba o skład substancji Gd,O;(NO3)2, o którym wspominał tak- 
że Dutta (Gd,O3° 2GdONO3;). 


Termiczna dysocjacja azotanu erbu 
Z uzyskanych przez nas krzywych derywatograficznych rozkładu ter- 


micznego Er(NO;);' 4H;O (ryc. 3) wynika, że badany azotan topi się w 
temp. ok. 100°C i równocześnie traci jedną drobinę wody krystalizacyjnej. 


Er(NO3);°4H20 


Wskazania galwanometrow 


25 sO 75 400 425 450 minut 
Ryc. 3. Derywatogram Er(NO5);* 4H,O 
m=300 mg; szybkość ogrzewania V=4,5°C/min. 
czułości: TG=200 mg, DTG=1:5, DTA=1:10 
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Trójhydrat azotanu erbu istnieje w badanych przez nas warunkach w 
zakresie 120—140°C, następnie rozkłada się w temp. 140—380°C z wy- 
dzieleniem pozostałych drobin wody i w dużej części tlenków azotu, prze- 
kształcając się w tlenoazotan erbu, utrzymujący stałą masę do 400°C 
(tab. 3). 


Tab, 3. Termiczna dysocjacja azotanu erbu 


(m,300 mg) 

Zakres temp. Am Roz Teoret. 
°C iy n, ji Skład substancji % 
20—60 0 120,0 Er(NO;); * 4 H,O 120,4 

60—120 6 118,8 

120—140 0,5 117,4 Er(NO;); * 3 H,O 115,3 
140—380 115,5 71,2 

380—400 1 70,8 ErONO, 69,4 
400—470 23 61,6 i 
470—480 2 60,8 Er;O; - 2 ErONO; 61,8 
480—530 12 56,0 

530—550 3 54,8 


> 550 0 54,8 Er.O; 54,2 
RACZ SY SES NCEE BĘ 

Dalsze przekształcenie prowadzi do krótkotrwałego produktu o skła- 
dzie Er;O;* 2ErONO; ok. 470°C i od temperatury powyżej 550°C do czy- 
stego tlenku erbu. 

Jak widać z porównania wyników, podczas termicznej dysocjacji azo- 
tanu erbu, badanego w naszych warunkach, nie uzyskano produktu przej- 
ściowego, sygnalizowanego przez Dutta [5] dla azotanów lantanow- 
ców cięższych — 3Ln>O;' 4N;O0;. Nasze wyniki zgodne są pod tym wzgle- 
dem z wynikami Wendlandta [12]. 


WNIOSKI OGÓLNE 


Rozkład termiczny badanych azotanów Sm, Gd i Er może być oddany, 
zgodnie z sugestią innych autorów, w następujących etapach: Ln(NOs);° 
- nH;O — Ln(NO;); — LnONO; + Ln,O; . 2LnONO; — Ln;O;, jednakże naj- 
trwalszym z produktów przejściowych jest we wszystkich przypadkach 
tylko tlenoazotan LnONO3. 

Porównanie derywatogramów uwodnionych azotanów samaru, gadoli- 
nu i erbu wykazuje dużą analogię termicznego rozkładu wszystkich trzech 
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badanych azotanów pod względem przekształcania sie w odpowiednie tle- 
noazotany. 

Stopniowe zmiany można zaobserwować w temperaturach końcowej 
dehydratacji badanych azotanów od Sm do Er; właściwie tylko z krzywych 
derywatograficznych azotanu samaru można wykazać temperaturę jego 
całkowitego odwodnienia, natomiast w przypadku azotanu erbu jest ona 
nieuchwytna, co dowodzi, że dehydratacja azotanu erbu zachodzi rów- 
nocześnie z dalszym rozkładem azotanu. 7 

Natomiast przeciwnie, zakres istnienia pośredniego (zawsze krótko- 
trwałego) produktu o składzie Ln¿Oy 2LnONO; można zauważyć tylko na 
derywatogramie azotanu erbu. 

Zakresy temperatur istnienia poszczególnych produktów rozkładu ter- 
micznego azotanów w badanych przez nas warunkach derywatograficz- 
nych zestawiono w tab. 4. 


Tab. 4. Zestawienie temperatur istnienia produktów dysocjacji termicznej 
azotanów samaru, gadolinu i erbu 


Azotany Sm Gd Er 
ilość wód kryst. 6 5 4 
ge. LE PE 

Ln(NO;); * nHO do 50 do 75 do 60 
Ln(NO3)3 ok. 200 ok. 340 = 
LnONO, 370 — 380 410 — 430 380 — 400 
Ln,O; * 2 LnONO, ok. 435 470 — 480 
Ln,O,; * 1 LnONO, 530 — 540 

Ln,0; 580 630 - 550 
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PE3IOME 


MccneqoBanockh TepMiueckoe pa3noxeHue Sm(NO;z); * 6H,O, Gd(NO3); * 
* 5H;O w Er(NO;); * 4H,O. MccneqoBaHna npoBOĄKNKCE npn NOMOLUK gepH- 
BaTorpacpa tuna OD 102 cuctempi F. Paulik — J. Paulik — L. Er- 
dey. Tepmuyeckoe pasnomeHve HCCHEĄYEMbIX HMTPATOB PEĄKOZEMENLHbIX 
3NeMEHTOB NpoTekaeT (B COOTBETCTBMM c NPEĄNONOJXKEHMAMM ABTOPOB) no 
cneAyoLiuM tanam: iLn(NO3); * nHO —> Ln(NO;); > LnONO; — Ln,O; * 
* mLnONO; —> Ln,O3. 
= B Ta6n. 4 conocTaBnaroTca TeMnepaTypHbie o6nacth npoMEXyTOUHbiX 
NPOAYKTOB TepMMUECKOŃ ĄMCCOLUKALIMM HMTPATOB B MCCHEĄYEMIX ycnoBuax. 


SUMMARY 


The thermal dissociation of S$m(NO3);* 6H,O, Gd(NO;)3:5H,O and 
Er(NO3);* 4H,O was examined with the use of a OD 102 type derivato- 
graph of F. Paulik’s — J. Paulik's — L. Erdey’s system. 
The thermal decomposition of the examined nitrates of rare earth elements 
progresses in the following stages: La(NO3);* nHO —> Ln(NO;); > LnONO; 
— LnęO0;' mLNONO; + Ln;O;, in accordance with suggestions by other 
authors. 

In table 4 range of temperatures existing of intermediate products of 
thermal dissociation of nitrates in the researched conditions is listed. 


